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On prepare generalement les tablettes compri- 
mees suivant des procedes conn us, en comprimant 
dans une machine ordinaire a fabriquer les tablet- 
tes un granulat compose d'un melange pulverulent. 
Le granulat est prepare de telle fagon qu'il ruis- 
selle ou s'ecoule facilement, et qu'il contienne en 
outre des matieres de base appropriees comme, 
par exemple, du sucre, de l'amidon et analogues, 
des liants adequats tels que la gomme arabique, 
la gelatine et des composes analogues, ainsi que, 
dans certains cas, des substances lubrifiantes telles 
que, par exemple. le talc, et finalement les subs- 
tances actives. 

Les quantites relatives des differentes substan- 
ces sont variables, On prepare generalement le gra- 
nulat suivant deux processus differents, soit par 
granulation dite « seche », en comprimant les com- 
posants pulverulents pour en faire des ensembles 
relativement gros, que 1'on moud ensuite ou que 
Ton ecrase en un granulat au moyen d'un moulin 
convenable, soit par granulation dite « humide » 
en humidifiant les composants avec une solution 
de gelatine par exemple, apres quoi on presse la 
masse a travers un tamis pour former une masse 
incoherente que Ton fait ensuite secher. Le gra- 
nulat prepare suivant Tune de ces deux methodes 
est ensuite comprime en tablettes; ces tablettes ont 
un aspect plus ou moins homogene, et ne sont pas 
transparentes. Leur cassure est pulverulente ou 
amorphe, et Ton peut facilement les ecraser. On 
peut les recouvrir d'une substance a base de sucre 
pour couvrir le gout de la tablette, afin qu'on puisse 
les avaler plus facilement. Ce genre de fabrication 
des tablettes est utilise suit out dans 1'industrie 
pharmaceutique, mais on 1'applique egalement quel- 
quefois dans la fabrication des bonbons. 

On prepare un autre type de tablettes destine sur- 
tout a cette derniere fabrication, a partir d'une 
masse deshydratee de mono- et di-saccharides, qui 
est liquide ou plastique a des temperatures de 50 °C 
et au-dessus. On peut diviser cette masse en mor- 



ceaux convenables de deux facons differentes. Un 
premier procede consiste a faire passer la masse 
encore chaude et plastique entre deux cylindres 
rotatifs graves, pour former un ruban dans lequel 
la gravure a forme des tablettes reliees entre dies 
par une mince membrane, ruban que 1'on peut cas- 
ser apres refroidissement pour en detacher les 
tablettes. Ces tablettes sont transparentes, et elles 
ont generalement un aspect homogene et une cas- 
sure vitreuse ou homogene. Le second procede con- 
siste a transformer, dans des machines speciales, la 
masse plastique chaude en une tige que Ton sec- 
tionne pour en faire des tablettes ou des bonbons, 
au moyen de pistons ou de moyens convenables 
analogues. Les tablettes preparees suivant les deux 
procedes precites se ressem blent, du moins en ce 
qui concerne leur aspect et leurs proprietes. Ce 
genre de fabrication de tablettes ou de bonbons est 
plus specialement utilise dans 1'industrie de la con- 
fiserie. 

Les procedes decrits ci-dessus pour la preparation 
de tablettes comprimees a partir d'un granulat se 
distinguent en ce que le produit constitue des 
tablettes de forme et de poids exactement iden- 
tiques, du fait que l'outillage utilise est facilement 
reglable, et que, lorsqu'il est regie pour une cer- 
taine sorte de granulat. on peut le faire fonctionner 
sans modification. De nombreuses substances con- 
viennent bien pour la fabrication de tablettes sui- 
vant ces procedes. Cependant, ce n'est pas le cas 
pour les substances facilement oxydables telles que 
les huiles etherees, car les tablettes preparees de 
cette facon n'acquierent pas une texture suffisam- 
ment compacte. 

L'autre procede decrit plus haut pour la prepa- 
ration de tablettes transparentes se distingue par le 
fait que des substances qui s'oxydent a 1'air, par 
exemple des huiles etherees ou analogues, peuvent 
etre incorporees et stabilisees, la masse apres dur- 
cissement etant impermeable a Fair et les prote- 
geant completement. Par ailleurs, ce procede ne 



6 'ilII7 



Prix du fascicule : 100 francs. 



[1.120.909] — 
convient pas pour les tablettes a usage pharmaceu- 
tique, car, fabriquees suivant le procede des rou- 
leaux graves, elles prennent facilement une forme 
asymetrique qui ne donne pas satisfaction. Le pro- 
cede base sur le sectionnement d'une tige donne 
facilement des tablettes de poids differents et, de 
plus, il est difficile de fabriquer des tablettes qui 
pesent moins de 1 000 mg. 

La presente invention combine les avantages des 
deux procedes ci-dessus mentionnes. On prepare les 
tablettes en comprimant un granulat ou une poudre 
qui est solide a la temperature ambiante, mais qui 
fond ou se fritte en une masse compacte a une 
temperature un peu plus elevee, c'est-a-dire au- 
dessus d'environ 40 °C. Une telle masse peut, par 
exemple, etre composee entierement ou en partie 
de mono-, di- et polysaccharides, de poly-alcools 
de la nature du sucre tels que le sorbitol, le man- 
nitol et, eventuellement aussi, d' additions de gela- 
tine ou de gomme arabique, et on peut les prepa- 
rer en melangeant les constituants mentionnes et 
en chauffant le melange, l'eau pouvant etre even- 
tuellement eliminee par evaporation. On refroidit 
enguite la masse jusqu'a la temperature ambiante, 
et Ton obtient une masse dure transparente ou 
homogene etanche a l'air. Pendant une certaine 
etape du processus de refroidissement, alors que 
la masse est encore chaude et plastique. on peut 
incorporer, en remuant, des ingredients therapeu- 
tiques ou autres desires, par exemple des huiles 
etherees, des extraits ou des constituants pulveru- 
lents, qui se dispersent finement dans la masse. 
La masse durcie a la temperature ambiante est 
moulue en une poudre a gros grains que Ton peut 
considerer comme un granulat, mais qui est ensuite 
comprimee en tablettes, de preference dans une ma- 
chine a tablettes ordinaire. Apres compression, les 
tablettes ne sont pas transparentes et ressemblent 
a des tablettes ordinaires obtenues a partir d'une 
masse moulue. Du fait que les particules indivi- 
du elles ont seulement ete pressees mecaniquement 
les unes contre les autres, Fair peut acc6der dans 
Finterieur de la tablette a travers des fissures. 
Cependant, en raison de la composition particuliere 
du granulat, ces tablettes peuvent ulterieurement 
etre chauffees, et alors elles fondent ou se frittent 
ensemble en une masse compacte, et elles acquie- 
rent a peu pres la meme consistance et la meme 
apparence que la masse originale possedait avant 
d'etre reduite en poudre, sans que la forme des 
tablettes soit modifiee. On doit limiter le degre 
d'echauffement au point ou les tablettes se defor- 
ment. Toutefois, on peut efEectuer le chauffage jus- 
qu'a des temperatures plus elevees, si les tablettes 
avant et/ou apres leur frittage sont entierement ou 
partiellement recouvertes, car le risque de defor- 
mation est alors moindre. Le revetement peut 
meme empecher les tablettes recouvertes de se 



deformer, meme si Ton effectue le chauffage au 
point que la masse de la tablette fonde et devienne 
liquide a Finterieur du revetement. 

Les exemples suivants illustrent le procede : 

Exemple 1. — On chauffe : 

300 g de sirop de glucose; 

700 g de sucre granule; 

100 g d'eau, 
jusqu'a 145 °C, afin d'eliminer l'eau. Apres avoir 
refroidi la masse jusqu'a 90°^ on incorpore en 
remuant 25 g dliuHe citrique et 25 g d'acide nitri- 
que en poudre. On refroidit ensuite la masse jus- 
qu'a 20 °C, on la moud pour en faire une poudre 
a gros grains, et on la comprime en tablettes de 
500 mg, que Ton place ensuite sur un plateau dans 
une etuve de chauffage. et Ton chauffe a 55 °C pen- 
dant une heure. Les tablettes ensuite se frittent, 
fcndent completement ou a peu pres, en formant 
une masse compacte serree et coherente, qui retient 
lliuile citrique completement emprisonnee dans 
toute la tablette. et completement protegee contre 
Taction de l'air. 

Exemple 2. — Preparation d'une poudre a gros 
grains, et mise en tablettes comme dans l'exemple 1. 
On recouvre les tablettes avec 66% de sirop de 
sucre et un melange de 80 % de sucre en poudre, 
10 % de talc et 10 % d'amidon, jusqu'a ce que 
le poids de la tablette recouverte ait atteint 
800 mg. On chauffe alors en placant les tablettes 
recouvertes dans une etuve a 70 °C pendant dix 
heures. 

RESUME 

L'inverition comprend notamment un procede de 
preparation de tablettes corapactes et impermea- 
bles a l'air, caracterise par les points suivants, con- 
sideres isolement ou en combinaisons : 

1° On comprime en tablettes une poudre consis- 
tent en une masse de base qui est solide a. la tem- 
perature ambiante, mais qui fond a une tempera- 
ture un peu plus elevee d'environ 40 °C et plus, 
dans laquelle masse sont dispersees des substances 
actives desirees, par exemple des medicaments, des 
colorants, des substances pour modifier la saveur 
ou analogues, et Ton chauffe les tablettes ainsi 
obtenues jusqu'a une temperature a laquelle elles 
se frittent ou fondent pour devenir compactes sans 
perdre leur forme exterieure; 

2° Les tablettes avant et/ou apres frittage sont 
recouvertes, d'une maniere connue en sou par 
exemple de sucre; 

3° Le chauffage se produit a une temperature 
assez elevee pour que la masse a Finterieur du reve- 
tement soit plus ou moins transform ee en liquide. 
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